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De volgende regelen waren oorspronkelijk opgesteld, 
om als Bijdrage in een wetenschappelijk Tijdschrift te 
worden opgenomen. Het groot belang, dat in eene meer 
atgemeene bekendheid van de goede eigenschappen der 
Surinaamsche houtsoorten gelegen is, vooral van de voor - 
deelen die dat hout bij den aanleg van spoorwegen kan 

opleveren, deden den Schrijver tot eene afzonderlijke 

» » 

uitgave besluiten. 

Aangezien des Schrijvers doel alleen was, de aandacht 
onzer landgenooten meer bepaald op deze belangrijke zaak 
te vestigen , gelieve men wat er aan stijl of wijze van 
voordrag t ontbreken moge, gunstig te cerschoonen. 
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Onder de bronnen van rijkdom waarmede de natuur 
de kolonie Suriname in zoo ruime mate bedeeld heeft , 
verdienen zeker weinige meer algemeen bekend gemaakt 
te worden, dan die welke gelegen zijn in de prachtige 
houtsoorten, welke aldaar in overvloed in de bosschen 
voorkomen en tot verschillend nuttig gebruik kunnen 
worden aangewend; schoon het tevens niet valt te ont- 
kennen, dat er eigenaardige moeijelijkheden bestaan, om 
juiste en volledige opgave dienaangaande te doen. 

Door de, in der tijd met specialen last daartoe, naar Su- 
riname gezonden Ingenieurs der Marine, is veel bijgedragen 
om verscheidene dezer houtsoorten, die bepaaldelijk voor 
den scheepsbouw moesten dienen, te doen kennen, doch 
bij ondervinding schijnt het te zijn gebleken, dat hetgeen 
men zich daarvan had voorgesteld, niet aan de verwach- 
ting heeft beantwoord. 

Daarentegen komt in het I e . Deel, l e . Stuk der Ver- 
handelingen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 
(1848) een zeer belangrijk stuk voor, door den Heer C. J. 
Glavimans medegedeeld, waarin, volgens de uitkomsten 
van genomene wetenschappelijke proeven, wordt aange- 
toond, hoevele deugdzame eigenschappen vele der Suri- 
naamsche houtsoorten bezitten. 

In het werk van den heer M. D. Teenstra: ,.De land- 
bouw in de kolonie Suriname, enz." (V. Deel, 4*. Af- 
deeling) , vindt mqn voorts over dat onderwerp eene zeer 
belangrijke en uitvoerige bijdrage, behelzende eene be 

I. 
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schrijving der Surinaamsche houtsoorten en boomcn, 
waarin met zeer veel nadruk de aandacht gevestigd wordt 
op de voordeden die in Suriname van dit hout reeds wor- 
den getrokken, en die, ten anderen, in Nederland daar- 
van zouden te trekken zijn. 

Vreemd is het daarom, en te bejammeren tevens, dat 
zulke belangrijke mededeelingcn en opgaven niet hebben 
geleid tot een meer algemeen gebruik van sommige dezer 
houtsoorten, bepaaldelijk tot zoodanig, waartoe zij zich 
door hunne eigenaardige hoedanigheden gunstig onderschei- 
den en als van zelve aanbevelen. 

Immers tot nog toe heeft men zich bij het gebruik van 
dit hout in Nederland meer algemeen bepaald tot den 
scheepsbouw, tot het maken van meubelen, en ook, bij 
wijze van proef, tot het maken van affuiten ; doch nimmer 
is het Surinaamsche hout met eenig gevolg aangeprezen 
of gebezigd tot hetgeen waar het uitnemend voor geschikt 
is , namelijk : voor strekhoutcn en dwarsleggcrs van Spoor- 
wegen, en ook voor artillerie-beddinghout. Eenige der 
Surinaamsche houtsoorten zijn met der daad daartoe zóó 
geschikt, dat men zich verwonderen moet, dat hiermede 
niet reeds voor langen tijd een tak van handel op groole 
schaal begonnen is , welke ontwijfelbaar groote voordeden 
zou opleveren. Immers, de groote kosten van vervoer, die 
zich misschien als een hinderpaal tegen het nemen van 
proeven omtrent de deugdzaamheid enz., van dat hout kun- 
nen opdoen, zouden alsdan aanmerkelijk verminderen, daar- 
door zou het groote bezwaar tegen het algemeen gebruik niet 
meer bestaan, terwijl deszelfs geschiktheid voor spoorwegen 
het daarvoor gewis gereeden aftrek zoude verschaften. 

Schrijver dezes, gedurende vier jaren met het beheer 
der genie in de kolonie Suriname belast, is in de gelegen- 
heid geweest dagelijks het gebruik van dat hout , zoo voor 
den huishouw, als voor het maken van booten, na te 
gaan, en de ondervinding heeft hem meer en meer over- 
tuigd, dat onder de veelvuldige wijzen, waarop men zicii 
met goed gevolg van vele dezer houtsoorten kan bedienen , 

i 
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er voorzeker geenc meer duurzaam voordeel kan of zal 
opleveren dan het gebruik daarvan bij de spoorwegen. 

De overtuiging daarvan, en, ten anderen , het groot be- 
lang van een' meer uitgebreideren houthandel voor de wel- 
vaart der kolonie Suriname, hebben schrijver dezes genoopt 
zijne denkbeelden deswege uiteen te zetten en door voor- 
beelden te staven. Het denkbeeld van het nuttig gebruik van 
Surinaamsch hout , tot den aanleg van spoorwegen op den 
voorgrond stellende , zal hij eerst trachten aan te toonen : 

A. ) De geschiktheid van het Surinaamschc hout ten be- 

doelden einde. 

B. ) Welke de meest belangrijke Surinaamsche hout- 

soorten zijn, en welk gebruik men er van kan 
maken. 

C. ) Het gebruik dat van deze houtsoorten in Suriname 

wordt gemaakt. 

D. ) De wijze waarop men zich in Suriname van hout 

kan voorzien. 

Daarna zal hij de voordeden trachten te doen uitkomen , 
welke de bevordering van den houthandel voor de kolonie 
Suriname zoude hebben. 

!. 

A.) GESCHIKTHEID VAN HET SURINAAMSCHE HOUT TOT DEN 
AANLEG VAN SPOORWEGEN. 

De eigenschappen welke het Surinaamschc hout bezit 
en die het bijzonder geschikt maakt voor strekhouten en 
dwarsleggers van spoorwegen , zijn voornamelijk : hardheid . 
sterkte en duurzaamheid. 

a) Hardheid. 

Bij het bewerken van Surinaamsche houtsoorten , vooral 
tot meubels, is de hardheid steeds als een groot bezwaar 
aangemerkt, hoewel men dit in Suriname zeer goed weet 
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te overwinnen ; doch bij het door ons voorgesteld gebruik , 
is gezegde hardheid juist als een bepaald voordeel aan te 
merken. 

Ook het splijten en barsten , waaraan vele Surinaamsche 
houtsoorten onderhevig zijn , is in het oog van den scheeps- 
bouwmeester en den meubelmaker , door wie het tot nog 
toe bijna uitsluitend in Nederland werd gebezigd, een groot 
bezwaar tegen de aanwending van dit hout. Het behoeft 
geen betoog dat zulks bij zoodanig gebruik een beslissend 
nadeel oplevert; doch ten aanzien van balken heeft men 
dat minder te duchten ; want juist de groote hardheid van 
het hout, waarvan het splijten bij de bewerking het gevolg 
is, levert voor spoorwegen een' waarborg van sterkte en 
duurzaamheid, en dus niet het minste bezwaar op. Bij 
een' meer uitgebreiden houthandel en bij meerdere kennis 
van het hout, zou men bovendien bepaald acht kunnen geven 
op de wijze van vellen der boomen en de tijden waarop zulks 
zou bchooren te geschieden , welke beide bijzonderheden , 
naar wij vermeenen , grooten invloed uitoefenen op het meer 
of minder barsten van het hout ; een gebrek dat men dus ook 
veel zou kunnen doen verminderen , daar het zware barsten 
veelal te wijten is aan de slechte wijze van behandeling. 

b) Sterkte. 

Uit de proeven door den Heer Glavimans medegedeeld , 
blijkt, dat deze houtsoorten, wat de sterkte aangaat, het 
zelfs van het eikenhout winnen ; waarbij nog verdient op 
gemerkt te worden , dat de proeven niet eens genomen zijn 
met de meest aan te prijzen houtsoort , het bruinharthout 
namelijk. 

c) Duurzaamheid. 

De gegevens nopens de duurzaamheid van het hout , 
berusten alleen op hetgeen de ondervinding in Suriname 
dienaangaande heeft geleerd, daar men hier te lande, 
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zoover wij weten, nog nimmer proeven daaromtrent ge- 
nomen heeft. Hetgeen men intusschen daarvan in Suriname 
heeft bevonden , doet het hoogst wenschelijk beschouwen , 
dat alhier eens eene proef op eene eenigzins groote schaal 
genomen werd ; bijv. bij den aanleg eener nieuwe spoorweg- 
linie, zooals die van Rotterdam naar Utrecht. Men zou 
dan ongetwijfeld de overtuiging erlangen, dat zoodanige 
proef zelfs de stoutste verwachtingen , vooral wat de duur 
zaamheid aangaat , zal overtreffen. In Suriname is de groote 
duurzaamheid van vele dezer houtsoorten, vooral van het 
bruinharthout, bij ondervinding gebleken. Men heeft zich 
daarvan overtuigd bij het herstellen van oude gebouwen, 
als wanneer de balken en stijlen van bruinhart en groenhart, 
bijna altijd gaaf werden bevonden , terwijl andere houtsoor- 
ten geheel verteerd waren en vernieuwd moesten worden. 

Uit den mond van oude ervaren timmerbazen hebben 
wij vernomen, dat in veelmalen nagenoeg geheel ver- 
nieuwde huizen te Paramaribo hetzelfde bruinhart- en 
groen liarthout dat bij den eersten opbouw was gebruikt, 
telkens weder gebezigd werd. In het groote militaire 
hospitaal te Paramaribo, in het jaar 1849 , onder het opzigt 
van schrijver dezes, geheel hersteld en gedeeltelijk vernieuwd , 
was de steenen voet van ongeveer vier voeten hoogte boven 
den grond, geheel uitgeweken , zelfs waren de ijzeren bouten 
der vensters nagenoeg geheel verteerd. Bij het wegnemen 
van dezen voet, werden de oude bruinharten vloerbal- 
ken , welke sedert den bouw van het hospitaal in het jaar 
1760, niet waren opgenomen, geheel ongeschonden be- 
vonden, even als waren zij eerst pas geplaatst. Zij zijn 
weder op den nieuw gemetselden voet gelegd, terwijl de 
geheel verleerde ijzeren bouten door andere die iets zwaar- 
der waren, vervangen werden. Daarvoor moesten er 
nieuwe galen in die balken worden gemaakt, waardoor 
men zich van de deugd van het hout overtuigen kon, dat 
nagenoeg honderd jaren op de meest ongunstige wijze, 
tusschen water en wind , zonder ecnigc voorzorg,, had ge 
logen en toch goed gebleven was. 
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Vele andere voorbeelden van duurzaamheid, die men 
op plantages bij de bezigtiging van oude koffijloodsen en 
suikermolens door water gedreven, kan opmerken, zouden 
wij kunnen aanhalen, doch het bovenstaande is ons ten 
proeve voldoende voorgekomen. 

Op BIz. 7 der voormelde Verhandelingen , zegt de Heer 
Glavimans : „Aangaande de duurzaamheid bestaat er nog 
„geene de minste ondervinding ; hieromtrent zal men eerst , 
„na cenige jaren gebruik , volledig kunnen oordeelen ; doch 
„voor zooverre de stelling , dat het hardste hout het duur- 
zaamste is, voor algemeen waar kan gehouden worden, 
„dan is het te vermoeden , uithoofde de hardheid van de 
„meeste Surinaamsche houtsoorten, dat zij duurzaamheid 
„bezitten zullen," enz. 

Deze gevolgtrekking van den geachten schrijver komt 
juist overeen met hetgeen de ondervinding in Suriname 
leert. Verkrijgt men nu in dit warme vochtige klimaat 
reeds zulke gunstige uitkomsten met opzigt tot de duur- 
zaamheid , voorzeker mag men dan nog betere daarvan in 
ons land verwachten, daar de groote warmte, gevoegd bij 
de hevige afwisselende regens en doorgaande vochtigheid 
in Suriname, er alles veel spoediger tot ontbinding doet over- 
gaan. Met zekerheid vermeenen wij dan te kunnen stellen, 
dat het gebruik van Surinaamsch hout bij den aanleg van 
spoorwegen, wat de duurzaamheid betreft, de stoulstc 
verwachtingen verre zou overtreffen, en werd deze duur- 
zaamheid door eenc proef naauwkeurig bekend, dan kon 
daardoor, in vergelijking met het nu tot genoemd einde 
gebezigde grecnen- en eikenhout, eene berekening worden 
gemaakt, waaruit, zelfs al stonden de prijzen van eiken- 
en Surinaamsch hout gelijk , de voordeelen van het gebruik 
van dit laatste, afdoende zouden blijken. 

Zal echter het Surinaamsche hout geschikt voor het 
gebruik bij spoorwegen zijn, zoo moet de prijs van dat 
hout daarnaar geevenredigd wezen. Wij mcenen te mogen 
kunnen verzekeren , dat de prijs waarvoor dit hout te ver- 
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krijgen is, vooral bij meerder, gebruik , aanmerkelijke voor- 
deden zal opleveren. Dit door berekeningen aan te toonen 
is vooralsnog onmogelijk , daar de vergelijking waarvan wij 
zoo even spraken , tussehen het Surinaamsche en het grec- 
nen en eikenhout dat hier te lande gebruikt wordt , niet 
bekend is. Beschouwt men echter de duurzaamheid van 
het hout in reden van de hardheid aangroeijende 1 dan zoude 
men in de opgaven en berekeningen van den Heer Glavi- 
mans eene aanleiding hiertoe kunnen vinden. Waarschijnlijk 
zou men ook , aangezien de groote hardheid en sterkte van 
het Surinaamsche hout , de afmetingen der strekhouten en 
dwarsleggers eenigzins kunnen verminderen. 

Wat den prijs der houtsoorten in Suriname betreft , valt 
hieromtrent in de eerste plaats op te merken, dat men 
zich , zooals later zal worden aangetoond , aldaar op ver- 
scheidene wijzen van hout kan voorzien. 

Wij hebben hier achter, als Bijlage, eene in Suriname 
opgemaakte lijst gevoegd, van den prijs van het hout te 
Paramaribo. Daarbij is dit hout op de afmetingen zooals 
men het besteld heeft, doch ruw, gereed gemaakt, of- 
schoon men het bij aanzienlijke bestellingen zeker voor de 
in dc Lijst aangeduidde prijzen , zóódanig bewerkt kan be- 
komen, dat men het onmiddellijk bij de spoorwegen kan 
bezigen. 

Die gegevens kunnen welligt aanleiding geven tot het 
maken van eene berekening, waaruit met zekerheid den 
prijs zou op te maken zijn, waarvoor men dit hout altijd 
zal kunnen bekomen, daar de opgegevene prijzen vrij 
hooge marktprijzen zijn. Bij groote bestellingen , vooral 
als men hout van boschnegers bekomt , kan men die prij- 
zen wel met Vs, of zelfs met de helft verminderen. 

De voornaamste reden waarom de prijzen van het Su- 
rinaamsche hout altijd betrekkelijk nog al hoog zullen zijn , 
is daarin gelegen, dat er zulke dure vrachten voor den 
overtogt uit Suriname worden geëischt, uithoofde men ge- 
bruik moet maken van schepen, die met suiker geladen 
terugkecren, en waarin dus over weinig ruimte kan worden 
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beschikt , zoodat men genoodzaakt is het aanzienlijk bedrag 
van f 1,— per kubiek voet te betalen. Het behoeft echter 
geen betoog , dat dit bezwaar zeer verminderen zou , wau- 
neer men de zekerheid had van in Suriname eene lading 
hout te vinden , en daartoe dan een geschikt vaartuig uit- 
rustte of bevrachtte. De afmetingen der voor spoorwegen 
benoodigde stukken zouden geen bezwaar opleveren. 

Eene globale berekening heeft lot uitkomst gegeven 
dat — zonder eenig voordeel van duurzaamheid, mindere 
afmetingen of prijsvermindering door grooten aanvoer, 
zoowel van aankoop als van bevrachting in aanmerking te 
nemen — de prijs van het Surinaamsche hout, tegen f\ ,— 
per kubiek voet vracht te Amsterdam geleverd , toch nog deu 
prijs van het eikenhout niet zou te boven gaan. Het vervoer 
van Amsterdam naar de plaats van bestemming kan , althans 
voor spoorwegen , geene belangrijke kosten veroorzaken. 

Uit het bovenstaande vermeenen wij te mogen beslui- 
ten, dat er niet alleen genoeg overwegende redenen bc 
staan, om eene meerdere kennis van het Surinaamsche 
hout wenschelijk . te achten , als waardoor het gebruik van 
dat hout hier te lande zich van zelve zou aanprijzen; maar 
ook dat deze houtsoorten, althans verscheidene daarvan, 
eigenschappen bezitten, die ze uitnemend geschikt maken 
voor het gebruik bij den aanleg van spoorwegen. Mogt 
men besluiten kunnen, proeven desaangaande te nemen, 
men zou dan naauwkeuriger berekeningen kunnen maken 
en de juistheid onzer beweringen gestaafd zien. 

Een spoorweg in Demerary met inlandsch hout aange- 
legd (veelal overeenkomende met dat van Suriname) heeft , 
naar wij vernomen hebben, uitmuntende uitkomsten op- 
geleverd. Voor artillerie-beddinghout zou men ook eenige 
Surinaamsche houtsoorten bijzonder kunnen aanprijzen. 
Zoo wij vermeenen is eene bedding van dat hout in 1839 
in s Hertogenbosch als proeve gelegd. Mortierbeddingen 
van bruinharlhout zouden ook zeer goed aan het doel 
beantwoorden. 
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B.) BESCHRIJVING DER MEEST BELANGRIJKE SUR1NAAMSCIIE HOUT- 
SOORTEN EN DAARVAN TE NAKEN GEBRUIK. 

Eene zeer naauwkeurige en zooveel de omstandigheden 
toelieten , uitvoerige beschrijving van 152 dezer houtsoorten, 
en zooveel mogelijk der boomcn, vindt men in het meer- 
malen aangehaalde werk van den Heer M. D. Teenstra : 
„De landbouw in de kolonie Suriname" Blz. 535-405 
en vervolgens. Daar men weinig daarbij zou kunnen 
voegen, vooral wat de beschrijving der hoornen en 
andere daaruit te trekken voortbrengsels betreft, wordt 
voor nadere bijzonderheden naar dat werk verwezen , 
en bepalen wij ons, met het oog op ons doel, tot hel 
volgende : 

a) Houtsoorten voor het gebruik van 
spoorwegen geschikt. 

\.) Bruinhart komt voor spoorwegen het eerst in aan- 
merking, van wege zijne uitnemend goede eigen- 
schappen, die het zoowel in de lucht als in het water 
bijna onvergankelijk maken. Dit hout is van een 
uitgestrekt gebruik , voldoet vooral het best als balken, 
en wordt in Suriname ook wel , doch zeldzaam , tot 
planken gezaagd, welke voor onverslijtbaar worden 
gehouden. Het weegt bijna zoo zwaar als water, 
en is meest in alle, en tot groote afmetingen Ie be- 
komen. Het is moeijelijk van de zwarte kabbes te 
onderscheiden. 

2.) Groen hart heeft nagenoeg dezelfde eigenschappen als 
het bruinhart, en kan, hoewel minder duurzaam in 
het water, tot hetzelfde gebruik als die houtsoort 
gebezigd worden ; echter zijn er van dat hout vele 
soorten, o. a. het water gr oenhar t , dat ook in het 
water zeer deugdzaam is. 

Het groenhart kan in alle afmetingen bekomen 
worden, wordt in Suriname veel gebruikt, en is 
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iels zwaarder dan het water. De boom is kenbaar 
aan zijnen fraaijen gelen bloesem, terwijl, zoo als 
men beweert , de bast een uitmuntend geneesmiddel 
moet bevatten. 

3. ) Loens is cenc zeer deugdzame en aanprijzenswaardige 

houtsoort, die niet zeer veel voorkomt, doch waar- 
van in den laatsten tijd veel uit de rivier Coppename 
is aangevoerd. Voor groot molenwerk uitmuntend 
geschikt, voldoet het zeer goed als balken, en wordt 
als zeer duurzaam aangemerkt. Dit hout is nagenoeg 
even zwaar als het water, en de boom levert ook 
cenc zeer goede gom op. 

4. ) BolU'lrie. Vroeger in Nederland bekend onder den 

naam van paardenvleesch of boerewij , veel en in 
alle afmetingen in Suriname voorkomende, is tot 
het gebruik niet altijd even sterk aan te prij- 
zen, daar men dikwijls slechte soorten er van aan- 
treft. Eene goede soort mag wel als duurzaam 
aangemerkt worden ; doch zelfs in de kleur is 
het verschil opmerkelijk, gaande van helder rood 
tot zeer ligte kleuren over. Het wordt in Su- 
riname zeer veel lot den huishouw gebezigd, vooral 
voor singels. Bollefrie planken, uit de Coppe- 
name aangevoerd, hebben zeer goed voldaan, doch 
dit hout is door de groolc hardheid veel aan splij- 
ten en barsten onderhevig , en is veel zwaarder dan 
hel water. 

Deze vier houtsoorten zouden bij het gebruik van Su- 
rinaamsch hout voor spoorwegen, het meest verdienen in 
aanmerking te komen; er is daarvan altijd genoeg voor- 
handen, van zoodanige afmetingen als voor het bedoeld 
einde gevorderd worden. 

Daar echter waarschijnlijk , bij meerdere bekendheid met 
verscheidene andere Surinaamschc houtsoorten, er nog 
vele zouden gevonden worden, die voor spoorweggebruik 
zeer nuttig kunnen zijn, declen wij hieronder nog de eigen- 
schappen van ecnigc andere houtsoorten mede. 
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o.) Baboenhout is goedkoop, en heeft de voortreffelijke 
eigenschap van, onder den grond gebruikt, zeer 
duurzaam te zijn. 

Het wordt algemeen voor fondamenten gebezigd, 
en is overigens een zacht en onbelangrijk hout. 

6. ) Ara l te- of Konthout bezit de goede eigenschap 

van het baboenhout in nog hoogere mate, vooral 
in liet water; zoodat het voor paalwerken uit- 
muntend geschikt zou zijn. Dit hout is echter 
altijd met gaten doorboord, zoodat men nooit een 
zuiveren balk kan bekomen, daar deze hoornen 
alzoo groeijen. 

7. ) Peto wordt weinig nabij de andere rivieren, maar 

meer uitsluitend aan de Coppename gevonden. Het 
doen van proeven met petobalken bij eene beschoeiing 
heeft zeer voldoende uitkomsten opgeleverd ; terwijl 
op andere plaatsen meer nadeelige dan voordeelige 
uitkomsten dier proeven zijn opgetcekend. Dit vindt 
men veelal in Suriname, en bewijst dat er verschil- 
lende hoedanigheden bij dezelfde houtsoort gevonden 
worden, terwijl men er niet genoeg mede bekend 
is, om over al de eigenschappen te kunnen oor- 
. «leelen. Men vindt petoplanken tot groote breed- 
ten, die met goed gevolg tot beschotten gebezigd 
worden. 

8. ) Uijthout, in de Engelsche koloniën Wallaba ge- 

naamd , komt niet zeer veel voor , doch zou bij 
moerder gebruik zeer voldoende uitkomsten geven. 

Het is een stevig, zwaar, weinig aan barsten on- 
derhevig hout, dat eene terpentijnlucht heeft, terwijl 
eene sterk riekende olie uit dezen boom getrokken 
wordt. Vroeger werden vele singels van deze hout- 
soort gebezigd, doch deze worden nu weinig ge- 
bruikt, daar men aan dit hout de eigenschap toe- 
kent, dat het den bliksem aantrekh 

9. ) Purperhart ; dit hout, veel in den handel voor- 

komende, zou in ons klimaat ook voor gebruik bij 
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spoorwegen zeer goed aan le wenden zijn, hoewel 
men beweert dat het aan vocht blootgesteld, spoe- 
dig verrot. De uitkomsten van te nemen proeven 
zouden hieromtrent moeten beslissen. Overigens 
heeft dit hout zeer vele goede eigenschappen; het 
is taai, gemakkelijk te bewerken en wordt in Su- 
riname tot molens en affuiten veel gebezigd. Zoo 
men ooit in Nederland het Surinaamsche hout voor 
affuiten zou willen gebruiken, zou daartoe het purper- 
hart het eerst in aanmerking moeten komen. De 
kleur is zeer verschillend , soms helder purper, doch 
dikwijls veel ligter. 
10.) Kopie; van dit hout wordt in Suriname een zeer 
uitgebreid gebruik gemaakt, vooral tot planken, 
zoowel voor het beslag, als voor de vloeren der 
huizen, tot schuttingen, enz. 

Het heeft vele goede eigenschappen , en ook bij 
spoorwegen zou men daarvan een nuttig gebruik 
kunnen maken. Het hout is niet zeer zwaar en heeft 
ecne onaangename sterke lucht. Er zijn vele soorten 
van kopiehout, van welke de eenc beter dan de andere 
in het gebruik voldoet. De roode kabbes gelijkt veel 
op kopie , en wordt er dikwijls mede verwisseld. 
Verder zouden nog in aanmerking verdienen te komen de 
volgende soorten, die echter te weinig voorkomen om er 
voor eene bestelling op te kunnen rekenen : 

11. ) Zwarte kabbes, is een zeer goed, doch weinig 

voorkomend hout, dat zeer veel op bruin hart gelijkt. 

12. ) Hoode kabbes, gelijkt veel op roode kopie; doch 

is eene minder deugdzame houtsoort; haar bast is 
een heilzaam geneesmiddel (wormbast). 

15.) Kanevlhart, is eene voor timmerhout zeer aanbe- 
velenswaardige soort, die echter niet veel voor- 
komt en moeijclijk te bewerken is. Het heeft een' 
zeer cigenaardigen reuk. 

14.) Jiastaard-bollvtrie , is veel minder deugdzaam dan 
het echte ; doch wordt wegens den lagen prijs zeer 
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veel voor singels gebezigd. Men vindt nog vele 
andere soorten, als Hans Ipsen- bollelrie , enz., 
waarvan de eene meer, de andere minder bruik- 
baar is. 

15. ) Manbarklak , is een zeer goed, doch niet veel voor- 

komend timmerhout, dat veelal met Oemanbarklak, 
dat veel minder deugdzaam is, wordt verwisseld. 

1 6. ) Geelhart , is zeer geschikt voor timmerhout en meu- 

belen , en wordt ook voor singels gebruikt , doch 
het komt niet zeer veel voor. Het heeft eenen zeer 
sterken, eigenaardigen , niet onaangenamen reuk. 

17. ) Coenatepie , heeft iets van mahoniehout . en kan zeer 

goed bewerkt worden. Dit hout is zeer zwaar en 
barst weinig, maar komt niet in groote hoeveel- 
heid voor. 

18. ) Salie, hiervan heeft men twee soorten, dc roodn 

en gele salie, welke eerste de beste is, en een 
deugdzaam meubelhout oplevert. Voor timmer 
werk wordt het niet veel gebezigd. 
Deze laatste drie soorten , hoewel ook bij het voor spoor- 
wegen geschikte hout vermeld, moeten echter meer bijzon 
der als meubelhout worden aangemerkt. 

b) Houtsoorten voor meubelhout geschikt. 

19. ) Slangenhout, is eene voor meubels zeer gezochte 
houtsoort, die echter niet veel in den handel voor 
komt. 

i 

20. ) Boschtamarinde, wordt algemeen voor het beste, 
voor meubels geschikte , Surinaamsche hout gehou- 
den , doch kan ook alleen voor dit gebruik in aanmer 
king komen. Dit hout wordt veelal in zeer groote 
afmetingen door de boschnegers aangebragt, is 
zeer zwaar, wit of geel van kleur, met fraaije 

• donkerbruine vlammen. 

21 . ) Cederhout, is eene der beste en meest voorkomende 
Surinaamsche houtsoorten. Door de groote afme- 
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tingen, waarin dit hout kan verkregen worden 
(spoorceder) en door de fraai gevlamde kleur, is 
het zeer bruikbaar voor meubels. 

Dit hout is ligt, poreus en heeft een' cigenaardigen , 
insekten-werenden reuk. die het in Suriname veel 
tot kasten doet gebruiken. ïn Suriname wordt 
veel cederhout voor booten gebezigd, en bij het 
gebruik als zeer deugdzaam erkend ; met ijzer vcr- 
eenigt dit hout zich nagenoeg geheel, zoodat spij- 
kers en bouten daarin sterk vast roesten. 

Men vindt verscheidene soorten van ceder, als: 
witte-, roode-, vlam- en spoorcedvr , waarvan de 
eerste als de deugdzaamste wordt beschouwd. De 
cederboom levert ook goede, heldere gom op. 

22. ) IJzerhart , zeer geschikt voor klein meubelgebruik , 

komt wel in groote afmetingen, doch niet veel 
voor, zoodat het als timmerhout niet in aanmer- 
king kan komen. Het is zeer hard en zwaar, veelal 
half wit en zwart, en gelijkt na de bewerking op 
ebbenhout. 

25. ) Letter hout (Man en Oeman). Het eerste is het 

zwaarste en donkerste, het andere ligt bruin met 
zwarte karakters bezaaid, waarvan het zijnen naam 
ontleent. Deze soorten zijn geschikt voor wandel- 
stokken , inlegwerken enz. , daar het zelden tot 
groot ere afmetingen dan 5 a 6 duim in middellijn 
voorkomt, en kan dus nimmer voor ander gebruik 
in aanmerking komen. 
24.) Spijkerhout , is een fraai sterk hout , dat echter zeer 

weinig voorkomt. 
Door hare veerkrachtigheid worden nog de volgende soor- 
ten met goed gevolg in Suriname gebezigd voor riemen , enz. 

23. ) Suikerhout ; het beste voor riemen , handspaken 

enz. geschikt, komt veel voor, en wordt steeds bij 
voorkeur gebezigd. 

26. ) Panta. wordt veel voor riemen, doch ook voor dui- 

gen van suikervaten gebruikt. 

i 
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27. ) Parelhout, een zeer deugdzaam wit hout, zeer 

geschikt voor handspaken enz. 

28. ) Priiiejarie, een zeer goed wit hout, wordt veel 

voor timmermansgereedschappen , gebezigd. 

29. ) Tapoeripa, een zeer taai hout, voor alle hefwerk- 

tuigen geschikt. 

50. ) Bradilifie of B radelief, wordt bij gebrek aan suiker- 

hout, veel voor riemen gebruikt. 
Behalve de reeds vermelde, daartoe geschikte soorten, 
komen nog voor timmerhout en tot het maken van suiker- 
vaten in aanmerking : 

51. ) Krupa, eene goede en in den laatsten tijd veel ge- 

bezigd wordende houtsoort, die als timmerhouten 
ook wel voor meubels zeer goed voldoet. Het splijten 
wordt, door het in den ongeschikten tijd vellen, 
vooral aan dit hout merkbaar, veroorzaakt. De 
boom levert nog eene zeer goede olie op (Krapa-olie). 

52. ) Wane, is eene der in Suriname meest voorkomende 

deugdzame houtsoorten , die algemeen gebruikt 
wordt voor binnenwerk in huizen , en voor ponten 
en tentbooten. Het is een grofdraderig, ligt hout, 
dat met het ceder het eerst in aanmerking komt 
voor den scheepsbouw. 

53. ) Kwalie of Kwarie, een grofdraderig doch goed 

timmerhout, dat weinig voorkomt. 

54. ) Boschkalebas , eene goede houtsoort die echter 

weinig in groote afmetingen voorkomt. 

55. ) Mierahoede of Mierenhout , wordt zeer veel tot dui- 

gen van suikervaten gebezigd. 

56. ) Tonka, eene voor timmerhout zeer geschikte, doch 

weinig voorkomende houtsoort, die de tonkaboonen 
oplevert. 

57. ) Hoepelhout, levert goede hoepels voor de suiker- 

vaten, en redelijk timmerhout, benevens de balsem 
copaïve, van een uitgebreid nut in de geneeskunde. 

58. ) Kankantrie (in hel Engelsch : Silk-cottontree) , is de 

heilige of afgodsboom van de negers , en komt veel 
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voor, doch wordt weinig geveld. Deze boom zeker 
een der prachtigste die bestaan , levert, l)chalve het 
hout, nog zijde katoen en andere nuttige zaken op. 

Ecne daarmede naauw verwante soort , de Pos- 
tentrie , wordt veel op de koflijplantages ter be- 
scherming der koflijboomen gevonden , terwijl men 
hieruit veelal de koftijmatten vervaardigt, zijnde 
balken met gaten om deze vrucht te stampen. 

59.) Koeraharra ( 1 ) . door de negers uitsluitend tot het 
maken van hunne corjalen of cano's gebezigd. 

Voor brandhout worden in Suriname gebruikt : 

40.) Bébé. 

Ai,) Bloedhout; hieruit vloeit een rood vócht, waar- 
naar het genoemd wordt. 

42.) Mangro, groeit zeer veel langs de zeekust. De bast 
van dezen boom bevat zeer veel looistof. 

45.) Parwa (in het Fransch : Paletuvier) , is het beste 
brandhout en groeit in de lage landen. 

De volgende vruchtboomen leveren goed hout, doch in 
kleine afmetingen op. 

44. ) Cachou. 

45. ) Marmaldoze. 

46. ) Tamarinde, een vrij goed wit hout. 

47. ) Tafel- of Wilde Amandelboom. 

48. ) Oranje- en Citroen boomen , geven een goed wit 

hout, doch in kleine afmetingen. 

49. ) Goejava (wilde en tamme), geven een mooi taai 

hout, doch ook in kleine afmetingen. 

50. ) Avtarra (eene palmsoort), is een zeer hard, zwaar 

hout, geschikt voor kleine meubels of kistjes. Daar 
deze boom nagenoeg hol is, kan men dit hout 



(1) Van de meeste der vermelde houtsoorten zijn door mij t behalve 
vele blokjes , uit Suriname balken medegebragt , van 3a 4 voet lengte en 
3 / 3 duim zwaarte. Bij het bezigligen van zulke stukken hout ontdekt 
men vele hunner eigenschappen, die men uit de kleine blokjes, welke 
men gewoonlijk als proeven der Surinaarosrhe houtsoorten in Nederland 
bekomt, niet kan ontwaren. 
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nict breeder dan hoogsteus 6 duim bekomen. Het 
is zwart met witte streepjes, en gelijkt, goed be- 
werkt, op zeer fraai palissandre. 

Deze 50 houtsoorten zijn die, welke bij een meer al- 
gemeen gebruik in aanmerking kunnen komen, ofschoon 
dit aantal wel tot 200 of 300 kan worden uitgebreid, 
vooral wanneer men de heesters, palmen en andere hier 
niet genoemde vruchtboomen daarbij voegt, en de ver- 
schillende namen door Indianen , boschnegers en plantage- 
slaven aan de houtsoorten gegeven, in aanmerking neemt. 

C.) HET GEBRUIK DAT VAN DEZE HOUTSOORTEN IN 
SURINAME WORDT GEMAAKT. 

Men bouwt in Suriname over het algemeen de huizen 
van hout, geheel of gedeeltelijk op eenen gemetselden 
steenen voet, van 1 tot 5 voeten hoogte. Hierop rust een 
houten raam, waarin de stijlen met pen en gat zijn in- 
gelaten, of wel, deze rusten onmiddellijk op den voet. 
Deze stijlen , beuevens de vloer- en zolderbalken zijn meestal 
van bruinhart, groen/tart of bolletrie. 

De vloer- en beslagplanken zijn meestal van kopie , 
en verder wordt het binnenwerk veel met Noord- Amerikaan- 
sche greenen planken voltooid , terwijl deuren , luiken , enz. 
veelal van wanehout worden gemaakt. 

De daken van de huizen in de stad Paramaribo worden 
gedekt met pannen of leijen , terwijl in de buitenwijken en 
op de plantages nagenoeg alle huizen gedekt zijn met zoo- 
genaamde singels , zijnde plankjes van 1 a 1 Vs voet lengte en 
4 a 8 duim breedte, welke met een' houten pen of spijker op 
latten worden bevestigd. Vroeger werden alle huizen met 
singels gedekt, doch ten gevolge van de twee, in 1821 en 
1 832 , plaats gehad hebbende branden , waarbij bijna geheel 
Paramaribo in de asch werd gelegd , is het verboden aldaar 
eenig huis met singels te dekken , of herstellingen aan sin- 
geldaken te doen. Dit verbod wordt streng gehandhaafd, 

2. 
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en daardoor is het verbruik van singels merkelijk verminderd. 
Voor singels wordt meestal bolletrie, yeelhart. bastaard bol 
letrie en bijlhout, doch het laatste, ten gevolge van het vroe- 
ger aangemerkte vooroordeel , weinig gebruikt. Veel hout 
bezigt men nog voor ponten en tentbooten , vooral wane- of 
cederhout ; op plantages veel voor sluizen en andere water- 
werken, als ook voor suikermolens, door water gedreven. 

Enkele Surinaamschc houtsoorten worden in Suriname 
tot meubels gebezigd, voornamelijk slangenhout, ceder, 
bosch tamarinde , salie, enz. 

Ook naar Nederland is veel Surinaamsch hout voor 
meubels uitgevoerd , waarvan het meeste voor rekening der 
Zwolschc maatschappij, tot dat einde opgerigt. 

D.) WIJZE WAAROP MEN ZICH IN SURINAME VAN HOUT KAN VOORZIEN. 

« 

De houtgronden, die uitsluitend strekken tot het vellen 
en verwerken van hout, geraken jaarlijks meer en moer 
in verval, waartoe dc lage prijzen, en de grootc aanvoer 
van hout door boschnegers vooral bijdragen. 

Het veelal verminderen der slavcnmagten, zonder nieu 
wen aanvoer, draagt ook veel tot dit verval bij. Dewijl 
de boomen in de onmiddellijke nabijheid van rivieren en 
kreeken het eerst zijn weggekapt, wordt het vervoer dik- 
wijls uiterst moeijelijk. Op de plantages wordt geen nieuw 
hout aangeplant, en aldaar zijnde komt men ook zeer 
spoedig tot de overtuiging, dat zulks met de bestaande 
hulpmiddelen en bij dc weinige kennis die men nog van 
het hout heeft, met tc veel moeijclijkhedcn zou gepaard 
gaan. De vrees voor het uitputten van de bosschen be- 
staat overigens in Suriname niet , daar nieuwe gronden met 
fraai timmerhout voor weinig of niet te bekomen zijn, en 
men dus slechts in het nadeel vervalt van grooter vervoer ; 
het aanplanten van nieuw hout zou buitendien, uit hoofde 
van den langzamen groei dier zware boomen, een werk 
voor het verre nageslacht zijn. Door de omstandigheden 
waariu Suriname verkeert, is men vooral dAér van ge- 
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dachte, dat het beter is in de behoeften van hetoogenbik 
te voorzien , dan voorzorgen voor de toekomst te nemen , 
en daérom zoekt men liever nieuwe plaatsen in het ruime 
bosch met goed timmerhout op. 

Het hout wordt geveld, op de plaats vierkant gekapt, 
en zoo zulks noodig is, alsdan tot planken gezaagd. Deze 
worden dikwijls, op het hoofd van vrouwen, op groote afstan- 
den door het bosch gedragen, tot aan de rivier of kreek, 
en aldaar in de ponten geladen. De balken worden evenzoo 
geladen , en dikwijls op verre afstanden met ongelooflijke 
moeite en inspanning op rollen voortgetrokken of gesleept. 

Het ware te wenschen dat men op de houtplantages (1) 
meer algemeen zorg droeg, dat het vellen der boomen 
op den juisten tijd geschiedde, namelijk in de afdalende 
maan of in het laatste kwartier. Door het nemen van 
deze en meer andere voorzorgen , vooral door het doen 
droogen van de bóomen, alvorens ze te bewerken, zou 
men veelal het barsten en scheuren kunnen voorkomen. 

Het bewerkte hout wordt in ponten aangevoerd en door 
de eigenaars of administrateurs der houtplantages, of wel 
door kooplieden , te Paramaribo verkocht, waardoor de koo- 
per het voordeel heeft van met zekerheid cene bestelling 
op den bepaalden tijd te kunnen afwachten. 

Men kan zich in Suriname nog op eene andere wijs van 
hout voorzien, namelijk door het te koopen van de bosch - 
negers (2). 



(1) De gou vernemen tshout veiling Andresa , in de. rivier Coppename, 
welke vroeger veel hout aan de marine heeft geleverd, en waarvan ook 
veel aan de gouvernementswerken in Suriname is gebezigd, heeft sedert 
een jaar opgehouden te bestaan. De slaven daarvan worden nu op de 
gouvernemeutsplantage Catharina Sophia , aan de Saramacr a , aan de suiker- 
teelt gebezigd. 

(2) De boschnegers vormen in Suriname eene soort van onafhankelijke 
republiek, waarover ons gouvernement, door middel van daartoe be- 
noemde ambtenaren (posthouders en bijleggers) , onder het oppertoezigt van 
den kommissaris der inlandsche bevolking, eene soort van controle houdt , 
door middel van daartoe onder hen benoemde opperhoofden en kapiteins. 
Deze boschnegers (wel te onderscheiden van de weghopers , zijnde deze 
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Deze komen uit hooger gelegen landen met vlotten de 
rivier afzakken. Daar echter het meeste hout zwaarder 
dan het water is, moeten zij door ligt en veelal onbruik- 
baar hout hunne vlotten drijvende houden, waartoe ook 
hunne vaartuigen (corjalen of cano's genoemd , en beslaande 
in uitgeholde boomstammen) veelal dienstig zijn. 

Zulk een geheel vlot kan men, vooral op de plantages, 
voor zeer geringen prijs en meestal in ruiling tegen dram , 
melassie, suiker, banannen, enz. bekomen. Onder eenige 



plan lagesla ven die in de bosschen zijn gevlugt en som lijd» nog worden 
vervolgd, door middel der zoogenoemde boschpatrouilles) , zijn de afstam- 
melingen van vroeger weggeloopene slaven , die na eenen vernielenden 
oorlog, waarin 7.ij steeds de afgelegene plantages afliepen, uitplunderden 
en moordden, de eene stam vroeger, de andere later bevredigd zijn. 

De voornaamste verdragen werden geteekend onder den Gouverneur 
Crommeliii , op de plantage Auka, aan de rivier Suriname, in het jaar 
1760 , met den stam nu Aukaners genoemd , en den 19 4,eB September 1762 
met de Samaracraners. De voorwaarden dezer verdragen bestonden van 
onzen kant in het geven van geschenken op bepaalde tijden , en van 
hunne zijdein het uilleveren van wegloopers, en worden nog vervuld. 

De vernielendste oorlogen werden van 1776 — 1778 gevoerd, en ein- 
digden alleen door middel van het aanleggen , in 1774 , van een zeer groot 
kordon van militaire posten , met onbegrijpelijke moeite en kosten door 
den Gouverneur Nepvbu aangelegd en daarges^eld. 

De tegenwoordige boschnegers , wier aantal geheel onbekend is, zoodat 
het alleen bij gissing kan worden geschat, hebben zeer weinig beschaving 
en worden vreeslijk door ziekten, vooral door Lepra geteisterd. Men 
heeft de navolgende stammen: 

De Aukaners, wonende aan de rivier Marowijne, de grensscheiding 
met Cayenne, en aan de Tapanahoni, die zich met deze rivier 
vereen igt. 

De Samaraccaners f wonende aan de Boven-Suriuame. 

De Sarakreek-hoschnegers , wonende aan de genoemde kreek , een' zijtak 

van de rivier de Suriname. 
De Bekoe- en Noesinga-negers , wonende aan de rivier Saramacca en ook 
in de landen tusschen deze en de rivier Suriname. Dit zijn de 
laalstbevredigde stammen. 
Bij ieder dezer stammen is een' posthouder of bijlegger door het gou- 
vernement benoemd, die echter niet onder hen, maar aan de genoemde 
rivieren, nagenoeg ter hoogte der laatste door Europeanen bewoonde pun- 
ten, gevestigd zijn. 
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bruikbare stukken , vindt men in zoodanig vlot vele andere 
die naauwelijks goed voor brandhout zijn, waardoor dus 
natuurlijk de kooplieden voor het bruikbare hout, veel 
hoogere prijzen bedingen, dan de boschnegers voor hunne 
vlotten bekomen. 

Men kan ook hout bij de boschnegers bestellen, doch 
dan moet men nimmer op de levering op bepaalden tijd 
rekenen , aangezien men op dit volk zeer weinig staat kan 
maken ; evenwel zouden de boschnegers wel tot een' ge- 
regelden aanvoer van hout te bewegen zijn , indien men 
namelijk gedurig bestellingen deed, en hun daardoor 
een geregeld debiet verzekerde. Daardoor zou dan ook 
het monopolie , dat thans vele houlkoopers uitoefenen , op- 
houden, en zouden de prijzen merkelijk dalen Indien 
de kennis der boschnegers in het bewerken van hout doel- 
matig geleid werd , zou men goede diensten van hen kun- 
nen verwachten. 

Aan de rivier dc Marowijne, welke de Europeanen ge 
heel verlaten hebben, en wier boorden alleen door bosch- 
negers en Indianen bewoond zijn , heeft dc lieer Montecatini 
sedert een paar jaren eene houlvelling met de anders zoo 
moeijelijk tot werken te bewegen Indianen beproefd (I). 
Het hout wordt voor het grootste gedeelte naar de West- 



(1) Deze Indianen, of oorspronkelijke bewoners van Amerika, zijn in 
verschillende stammen verdeeld, als: Caraïbeu, Arrowakka's, Arrauw's 
enz., en op vele punten der kolonie verspreid, vooi namelijk aan de ri- 
vieren Marowijne, Suriname, Para, Coppename, en aan de Tibitie-, 
Waijorobo- en Maratakka-kreekeu. Zij zijn niet, of zeer moeijelijk tot 
werken te bewegen , leiden een zeer zwervend leven , waarvan de jagt 
en visscherij de hoofdbezigheid uitmaken , en zijn bijua zonder uitzondering 
teer verslaafd aan sterken drank. Over het algemeen worden zij als 
weerlooze, doch lastige gasten geduld, zelfs voortgeholpen, en staan ook 
gedeeltelijk onder kapiteins. Aan de Nickerie heeft men van dexe In- 
dianen met zeer goed gevolg gebruik gemaakt, om tegeu huur voor het 
gouvernement werkzaam te zijn. Men moet deze Indianen wel onder- 
scheiden van die stammen, waarvau later zal gesproken worden, en die, 
nagenoeg onbekend, moeten wonen nog boven de door boschucgrrs In- 
woonde streken. 
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Indische eilanden uitgevoerd, en deze proef moet, naar 
wij vernemen, zeer goed aan de verwachting beant- 
woorden. 

Bij een groot gebruik van het hout tot den aanleg van 
spoorwegen, zou men bij den aankoop de prijs ongetwij- 
feld zien dalen. 

II. 

Mogt men , na de lezing van het vorenstaande , dat ge- 
deeltelijk gegrond is op eigen ondervinding en door aan- 
halingen van bevoegde beoordeelaars is gestaafd , overtuigd 
geworden zijn van de gegrondheid der stelling , dat vooral 
in Nederland met groot voordeel gebruik kan gemaakt 
worden van het hout dat de kolonie Suriname oplevert, 
dan vermeenen wij dat reeds een groote stap tot bereiking 
van een goed, en nuttig doel gedaan is. 

Doch behalve het voordeel dat de verbruiker van het 
hout zou verkrijgen, zou ook, door de vermeerdering van 
den handel in dit artikel , de kolonie Suriname zelve wor- 
den opgebeurd. Die handel toch , zou zich niet tot Neder- 
land alléén behoeven, noch moeten bepalen ; bij toeneming 
van den aanvoer , zou men waarschijnlijk ook andere landen 
in de gelegenheid stellen, zich met voordeel van Suri- 
naamsch hout tot den aanleg van spoorwegen , enz. te voor 
zien , en , mogt zich dit verwezenlijken , dan zou ongetwijfeld 
de bloei van eenc thans minder voordecligo Ncderlandschc 
kolonie, krachtig wordeu bevorderd. 

Om zich te overtuigen van de waarde der voordeelcn, 
die uit het besef van de meerdere behoede aan Surinaamsch 
hout zouden voortvloeijen , en welke behoefte zou erkend 
worden , zoo men zich slechts overtuigde van het voordeel 
dat van dit hout te trekken is , bedenke men , dat de reden 
waarom nog vele schatten welke de kolonie Suriname zou 
kunnen opleveren, onbekend zijn, te wijten is aan het 
gebrek dat men d&ar aan tncnschcnhandcn heeft om den 
arbeid te verrigtcn. Men vindt er in het gebruiken der 
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slaven voor de kuituur, voornamelijk van de suiker, meer 
voordeel , dan in hen te bezigen tot het ontwikkelen van 
andere takken van nijverheid. Van dadr gebrek aan 
menschenhanden tot verschillenden arbeid welke in de 
kolonie voordeelig zou kunnen worden begonnen, doch 
in welk gebrek uitmuntend kon worden voorzien, wan- 
neer, al ware het een gedeelte van het groot aantal land- 
verhuizers dat naar Amerika trekt, zich naar Suriname 
begaf. 

Het zijn grootcndecls vooroordeclcn tegen het klimaat 
van Suriname, die onzen landgenootcn den weg naar 
Noord- Amerika,' in plaats van naar deze, zoo uitnemend 
vruchtbare Ncderlandsche kolonie doen inslaan , doch het 
is, vooral ter bestrijding van de daaromtrent door velen 
gekoesterde mecning, noodig te weten, dat niet bepaald 
het ongunstig klimaat, maar vele andere oorzaken , ongeluk 
kigerwijs medegewerkt hebben, om de proeve welke in 
de laatste jaren door het Gouvernement op grootc schaal 
genomen is, tol kolonisatie van Europeanen in Suriname, 
en wel te Groningen aan de Saramacca, minder gunstig 
te doen uitvallen, weshalve het te bejammeren zou zijn, 
dat onze landgenootcn daardoor wierden afgeschrikt orn tot 
ccne nieuwe kolonisatie over te gaan. 

In Suriname toch, is het eenc bekende , hoewel in Neder 
land onbekende daadzaak, dat Europeanen in het klimaat 
aldaar, met matigen arbeid, in hunne behoeften kunnen 
voorzien. Men is daar natuurlijk over het algemeen bereid 
zoodanige landverhuizing naar die kolonie , met opeue armen 
te ontvangen, daar alle weldcnkcnden in het aangrocijen 
der blanke werkzame bevolking te regt het beste middel 
zien , om de kolonie Suriname uit haren vervallen toestand 
op te beuren. Enkele personen van de Europcschc koloni 
satie aan de Saramacca , die zich in de omstreken der stad 
Paramaribo gevestigd hebben, zijn door vele particulieren 
met graagte tot verschillenden arbeid, doch groolendeels 
tolde veefokkerij , in dienst genomen , en door hunne daarop 
gevolgde welvaart is het overtuigend gebleken, dat werk 
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zame (1) Europeanen , in dat klimaat ruimschoots in hunne 
behoeften kunnen voorzien. 

Door een' grootcren aanvoer van Surinaamsch hout naar 
Nederland, welke uit een cenigzins algemeen gebruik bij 
den aanleg van spoorwegen , enz. zou kunnen voortvloeijen , 
en die nog zou toenemen , als men , bij meerdere bekendheid 
met dit hout, het in Nederland ook nog op vele andere wijzen 
gebruikte, zou men van zelve eenen grooten werkkring voor 
Europesche arbeiders in Suriname geopend zien. 

Door meerdere beschaving in Suriname, welke natuur- 
lijk door de vestiging van meer Europeanen aldaar zou 
toenemen , zou men van zelve ook langzamerhand middelen 
in 't werk stellen , om de wegen te verbeteren en een 
nuttiger gebruik te maken van de rivieren en kreeken , 
welke laatstcn Suriname derwijze doorsnijden , dat zij het , 
in dit opzigt , zeker tot een der meest door de natuur be- 
gunstigde landen maken. Door het verbeteren der mid- 
delen van gemeenschap, zou er een rijke, natuurlijke bron 
van welvaart worden geopend, en daardoor tevens het 
grootste der eigenaardige bezwaren , aan het bewerken van 
het hout in Suriname verbonden , namelijk hel vervoer (2) , 
uit den weg zijn geruimd, en zouden Europesche arbei- 
ders met goed gevolg daaraan ook kunnen gebezigd worden. 

Wij zullen ten slotte hier nog het een en ander bijvoegen , 
met het vorenstaande min of meer in verband slaande. 



(1) Men bedoelt geeue tutje bedelaars, die hier ruimschoots de gelegen- 
heid zouden vinden om zich in de zou tc koestereu ; hoewel bedelaars nu 
in Suriname nugcuoeg onbekend zijn. 

(2) In Suriname geachiedeu alle trausporlcn te water met ponten ol 
tentbooten. Een groot aantal rivieren en kreeken levereu daartoe de 
gelegenheid op. Deze rivieren zijn nagenoeg zonder banken , tot verre 
in 't land bevaarbaar, en stellen eenc natuurlijke gemeenschap daar, 
waardoor men zich, nagenoeg zonder do zee te zien, me hetzelfde vaar- 
tuig vau de eeue grens der kolonie naar de andere kan begeven. Wegen 
beslaan er uagenoeg niet; alleen eenige voetpaden , des noods voor rui- 
ters geschikt, en toch meestal zeer slecht onderhouden, door hel groot 
aantal verlatene plantages. 
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Wanneer men zijne aandacht vestigt op de vele bosschen 
en de talrijke houtsoorten , in de kolonie Suriname voor- 
komende, zal het zeker velen verwonderen, dat tot nog 
toe zelfs gecne botanische rangschikking der Surinaamschc 
boomsoorten is kunnen verkregen worden; de reden ligt 
in de eigenaardige bezwaren en de groote moeijel ijk heden 
daaraan verbonden, welke men op de plaats zelve eerst 
regt kan inzien en bcoordeclcn. Het karakter der negers 
is oorzaak , dat men in dit warme, spoedig afmattende kli 
maat alles zelf moet onderzoeken, daar men nimmer op 
eenig berigt van hen kan staat maken; en om zoodanig 
voornemen ten uitvoer te kunnen brengen, zou men over 
veel tijd, vooral over veel geld moeten kunnen beschik- 
ken. Hoevele heerlijke gommen, harsen, oliën, ranken, 
basten, enz. (1) zijn er niet in die onmetelijke bosschen, 
waarin op vele plaatsen nog geen Europeaan is doorgedron- 
gen, en gaan dus ongebruikt verloren. 

Het ware derhalve te wenschen, dat van de zijde des 
Gouvernemenls een wetenschappelijk onderzoek der fraaijc 
bosschen van Nederlandsch Guiana wierd in 't werk gesteld ; 
want nimmer zal een particulier, met hoeveel liefde voor 
de wetenschap ook bezield, zich de groote kosten en op- 
offeringen aan zulk een onderzoek gepaard, kunnen ge- 
troosten. Op last en onder bescherming van het gouver- 
nement ondernomen, kan zulks daarentegen met weinig 
kosten geschieden, daar het grootste bezwaar voor particu- 
lieren in Suriname: het vervoer met tcntboolcn en de 



(1) In de Surinaamsche bosschen vindt men gommen, als: caoutchouc, 
enz.; olieën , als de hoepelolie of balsem copaive, enz.; ranken, als de 
salsa pari I Ie, vanille, ent.; baaien, als: wormbast, groen har tbast, en vele 
anderen, waaronder er zijn dio heilzame geneesmiddelen, looi- of andere 
nuttige stuften bevatten. 

Onder andere schatten komt ook het copalveruis in meuigte voor, en 
blijft veelal ongebruikt liggen. De negers en indianen kenucu veel 
beter dan wij, het gebruik van vele planten, wortels en tankeu (lianen), 
die of heilzame geneesmiddelen, of doodelijke vergiften bevatten , en 
waarvan de geneeskunde bij meerdere bekendheid , ongetwijfeld veel nut 
iou kunnen trekken. 
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daarloc vcrcischte huur van 8 of 6 rocijers, of zoovele 
dragers in de bosschen, voor het Gouvernement niet be- 
staat, en dit ook over middelen kan beschikken, die na- 
tuurlijk niet ter dienste staan van bijzondere personen. 

Ddar, waar Suriname bergachtig wordt (Victoria in de 
Boven -Suriname) is de grens der door Europeanen bezochte 
streken. De boschnegers zijn de bewoners van de hoogcr 
gelegen' streken der rivieren Suriname, Saramacca en 
Marowijnc (Samaraccaners , Bekoe- en Moesinganegers, en 
Aukancrs geheeten). Het land en de bevolking nog hooger 
op, zijn den Europeanen nagenoeg geheel onbekend. De 
bosschen die in lagere landen overal door lianen eu allerlei 
gewassen ondoordringbaar zijn , worden hier opener en gc- 
naakbaardcr ; de rivieren zijn nu, wel is waar, zeer mocijelijk 
bevaarbaar, door de vele rotsen, klippen en watervallen, 
en maken den togt bezwaarlijk , maar desniettemin zouden 
er in Suriname wel eenige wetenschappelijke personen te 
vinden zijn , die , zoo men hun de behulpzame hand bood en 
in de kosten voorzag, gaarne, ter liefde der wetenschap en 
in 't belang der kolonie, die taak zouden op zich nemen, 
en zich dan al de moeite, gevaren en ontberingen , aan dus- 
danigen ontdekkingstogt verbonden, zouden getroosten. 

In de nog zuidelijker gedeelten van onze kolonie, bo 
ven de woonplaatsen der bosch negers, voorbij welke uog 
geen Europeaan is doorgedrongen , bevinden zich Indianen , 
welke cenigen handel drijven met de boschnegers, en de 
in Paramaribo aangevoerd wordende en zoo hoog geroemde 
indiaansche jagthonden (accouri- honden) afrigten. Van deze 
Indianen is schier niets bekend, hoewel men er soms van 
hoort spreken en ook af beeldiugen van hen heelt , onder 
anderen in Hartsink, Beschrijving van Guyana, waar zij 
voorgesteld worden als hebbende maar twee vingers (Iwo 
/ingas)(\). Zeker schijnt hel, dat het nog ruwe volks 
stammen zijn, die allen omgang mei andere volken vcr- 



(1) Aldus is de bcuauuu^ wauiondci zij iu den wandel bij bosch- cn 
audtic negers /.iju bekeud. 
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mijden. Welk een schat van kennis en nuttige zaken zou 
men dan niet mogen verwachten uit zulk eene , in Suriname 
door het Gouvernement met een wetenschappelijk doel, 
uitgezonden Commissie van geschikte en bekwame man- 
nen: gewis zou men een groote aanwinst doen voor de 
kennis der geologie, mineralogie, botanie, zoölogie en de 
volkenkunde ! (1 ) 

In zijne betrekking als Adjudant van den Gouverneur 
van Suriname, en belast met het beheer der genie, is de 
schrijver dezer vlugtige opmerkingen in de gelegenheid ge- 
weest, dc geheele kolonie, voor zoover zij bekend is, te 
doorreizen, en is het hem steeds gebleken , dat aldaar voor 
de beoefenaars van de onderscheidene voortbrengselen der 
natuur , nog schatten verborgen liggen , die slechts behoeven 
aan den dag te worden gebragt, om in verschillende op- 
zigten een rijken oogst op te leveren. 

Zoo ontwaart men bijv. , wanneer men de rivieren ta- 
melijk hoog opvaart , en de eerste zoo vruchtbare alluviale 
gronden achter zich laat, dat dc grond rotsachtig wordt, 
zoodat er geen twijfel bestaat, of men zal in dc rivier 
Suriname, weinig verder dan dc bewoonde streken, bij 
onderzoek naar mineralen, min of meer rijke ertsen vin- 
den. Aan gezegde rivier, op dc plantage Victoria, is zelfs 
eene mineraal- kompagnie gevestigd geweest, die echter 
thans opgehouden heeft te bestaan, hoewel men be- 
weert dat zij goede zaken, vooral met zilvererts heeft 
gedaan. Het instorten van eencn gebrekkigen mijngang, 



(1) Om zoodanig onderzoek op de beste wijze te bewerkstelligen , zou 
men de Boven-Commewijne en verder dc Tampati-kreek zoo hoog mo- 
gelijk moeten opvarcu , en daarna, vergezeld van een twaalftal guides of 
uegersoldaleu en een gelijk aantal dragers, waarbij misschien oen paar 
muilezels zeer aan te prijzen zouden zijn, in eene zuidelijke rigling het 
bosch moeten insteken , en doorgaan tusschen de rivieren Marowijuc en 
Suriname, waardoor men de soms lastige boschnegers zou vermijden en, 
voor zoo veel bekend is, een goed terrciu met weinig moerassen of zwam- 
pen zou doortrekken. Bij den teruglogt zou men alsdau misschien den 
oorsprong der rivier Suriname , of teu minste zeker vele merkwaardige bij- 
zonderheden dc Indianen betreffende, kunnen opsporen. 
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waarbij een groot getal arbeiders omkwam , heeft grooten 
schrik te weeggebragt, en is de oorzaak geweest, dat de 
mineralogische nasporiugen gestaakt zijn (1). 

De vooroordeelen , ten anderen , welke vroeger tegen liet 
klimaat van Suriname bestonden, en die welligt dezen of 
genen hier te lande ten onregtc nog zoude kunnen terug- 
houden aan den wensch tot onderzoek aldaar gevolg te 
geven, zijn thans gelukkig meerendeels verdwenen. De 
sterftestaten bewijzen bovendien, dat het klimaat aldaar, 
althans in den gewonen regel, niet zoo ongezond is ak 
velen vermeenen, terwijl men voorts aannemen kan, dat 
de gedurige vermindering der bosschen (2) niet dan gunstig 
op den gezondheidstoestand van den Europeaan gewerkt 
heeft en nog verder werken zal. 

Een ruim vierjarig verblijf in de kolonie Suriname heeft 
den schrijver de overtuiging gegeven , dat voor iemand van 
cene geregelde en werkzame levenswijze, het klimaat, 
hoewel warm en afmattend , doorgaans niet ongezond , en 
derhalve ook niet ongeschikt voor de vestiging van Eu- 
ropeanen is. 

Om al deze redenen ziet hij in de kolonie Suriname eene 
nog veel te weinig bekende bron van rijkdom en welvaart 
voor velen onzer landgenootcn , inzonderheid , zoo als vroe- 
ger is opgemerkt , voor hen die hun vaderland willen ver 
laten, om op vreemden bodem te zoeken wat zij in de 
Nederlandschc koloniën, welligt met minder moeite en 
met grootere voordeden, vinden kunnen. 

Om die bron niet te doen verloren gaan, achten wij 
het vooral in den legcnwoordigen tijd noodig , de aandacht 
te vestigen op hetgeen zou kunnen worden aangewend, 



(1) Op verschilleude punten iu de rivieren: de Suriname, de Perira 
en de Para, zijn ondersrheideuc slukkeu erts duur mij gevonden en mede- 
gebragt, ten einde die aan een opzettelijk onderzoek te doen onderwerpen , 
daar ik vermeen dal zij mineralen bevatten. 

(2) Veelal veroorzaakt door felle botthbraudt n bij sterke droogten , 
vooral aan den zeekaut. 
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om voordeel le trekken voor het moederland , en tevens voor 
den bloei der kolonie, van de schatten welke de natuur 
aldaar oplevert ; en daarom hebben wij , naar wij vermeenen 
op goede gronden, in de eerste plaats, het gebruik van 
het nog zoo weinig bekende Surinaamsche hout , bijzonder 
voor den aanleg van spoorwegen, aanbevolen. 

Wij koesteren de vaste overtuiging, dat een meer opzet- 
telijk onderzoek dezer zaak met ons zal doen instemmen, 
dat het nemen van proeven met Surinaamsch hout, déar 
waar het hier te lande voegzaam geschieden kan,'eene 
hoogst wenschelijke zaak is, die men bevorderen moet, 
wanneer men wenscht mede te werken om voor den land- 
genoot nieuwe bronnen van welvaart te openen , aan welke 
de bloei van Suriname naauw verbonden is. 
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Bijlage N°. 1 . 

LIJST van ecnigc houtsoorten, met vermelding der 
prijzen te Paramaribo . bij doorloopendc Rhijnland- 
sche voeten voor de balken, berekend in kubieke 
voeten. (1) 
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(I) De Rhijulandsehe maal is du eeuigc, bij den houthandel iu Suriname in gebruik. 
De maten, berekeningen en afmetingen zijn genomen volgens dc gewooute in 
Suriname , terwijl de prijten hij den koop aldaar, lijn aaiigetcckend. 

('1) Uit hout werd uitsluitend door de Gouvernement s-houtvclling geleverd. 
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BENAMINGEN. 


Ooorlüopcndc 
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Prijs per door- | 
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Prijs per sluk. 
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Door particulieren wordt nimmer vierkant hout per kub. voet verkocht , zijnde 
«Ic daarvoor aangetcckcndc prijzen die, welke aan het Gouvernement betaald worden, 
voor hout van de Gouvernement s-lioul veiling Andrcsa, in de Coppeuame. Deze is 
nu verlaten , doch nog ccnig hout in 's Lands magazijnen verkrijgbaar. 

Singels zijn tc bekomen van Bolletrie , Groenhart , enz. voor f 20 tot f 25 de 
1000 stuks-, van Bastaard-bollctric voor f 15 tot f 20 de 1000 stuks. 

Wanc knicc-ii voor ponlcn en booten van 3 a 4 voet lengte cn 3 om 4 dm. dik 
/ 3,50 per stuk, cn van 4 a 5 voet lengte c» 4 ou» 4 dm. dik /' 4 per stuk. 
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Bl.ll.AGE N ü . 2. 



LIJST der prijzen van planken en platen van eenige 
houtsoorten te Paramaribo, bij doorloopende Klrijn- 
landschc voeten , berekend ter dikte ven 1 Rhijnl. 
duim. 
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@ine jtoftte Mbtfyeilung biffcö Söerfcö untcr bem Sitel: 
3eid)nungen ber hndjtigften Üftafdjinen unb 93orridjtungen $ur 
3lu6fü$rung bon 2)rainirungen , entfjaltenb auêfityrlidje jStlfy 
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